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Stabilizers for Organic Materials 
The present invention concerns the stabilization of organic materials. 

For the most part materials, in particular organic materials like polymers that are used in 
making a great many articles, have the tendency to deteriorate in a relatively short time losing a 
large portion of their qualities. This is principally due to the process of oxidation by oxygen by 
ozone or by bleaching and discoloration products, or a deterioration caused by heat. That is'why 
it is usually necessary to use a stabilizer, such as an anti-oxidant, to prolong the duration of use 
of polymers. But if these additives improve the retention of physical properties of the materials 
in question, they very often have undesirable secondary effects, producing for example the 
appearance of detrimental coloring. The object of the present invention has stabilized ' 
compositions capable of improving the properties of resistance to oxidation while completely 
preventing heated polymers from discoloration due to humidity, detergents or bleaching agents 

The present invention links to stabilizers which comprise a phenolic anti-oxidant a 
phosphite and possibly a synergetic co-stabilizer as well as organic materials such as polyolefins 
stabilized by means of these products. These stabilizers are particularly effective for polyolefins' 
such as polypropylene, without which there is the usual alteration of color due to the 
decomposition of phenolic anti-oxydants to steric inhibition in the in the presence of humiditv 
detergents or bleaching agents. ' 
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La presente invention conoerne la stabilisation 
de matieres organiques. 

La plupart des matieres, en particulier les 
matieres organiques comne les polymeres qui sont utilises 
5 dans la fabrication de tres nombreux articles, ont tendance 
a se deteriorer au bout d'un temps relativement court en 
perdant une grande partie de leurs qualites. Ceci est 
principalement du a des processus d'oxydation par l'oxygene, 
par 1' ozone ou par des produits de blanchiment et de deco- 
10 loration ou a une deterioration par la chaleur. C'est 
pourquoi, il est habituellement necessaire d'utiliser 
un stabilisant tel qu'un anti-oxy dant , pour prolonger la 
duree d' usage des polymeres. Mais si ces additifs 
am6liorent utilement la conservation des proprietes physiques 
15 des matieres en question, ils ont tres souvent des effets 

secondares indesirables, provoquant par exemple 1' apparition 
d'une coloration prejudiciable . La presente invention a 
done pour objet des compositions stabilisantes capables 
d'araeliorer les proprietes de resistance a l'oxydation et 
20 a la chaleur des polymeres tout en empechant 1' apparition 
de colorations genantes dues a l'humidite, ausc detergents ou 
aux agents de blanchiment . 

La presente invention se rapporte a des stabilisants 
qui comprennent un anti-oxydant phenolique, un phosphite^ 
25 et eventuellement un co-stabilisant synergique ainsi qu'a 
des matieres organiques telles que des polyolefines ,stabi- 
lisees au moyen de ces produits. Ces stabilisants se 
montrent particuliereuent efficaces pour les polyolefines 
conme le polypropyl6ne sans qu'on observe 1' habitue lie 
30 alteration de la couleur due a la decomposition d'anti- 
oxydants phenoliques a empechement sterique en presence 
d'huaidife, de detergents ou d' agents de blanchiment . 
:== Les produits conformes a 1' invention sont utilisables 

pour oroteger les matieres organiques ordinaire ment sujettes 
^5 & une^ deterioration par oxydation et sous 1' action de chaleur. 
Ces matieres organiques comprennent des substances polymeres 
organiques synthetiques comme les resines vinyliques 
formees par polym6risation d' halogenures de vinyle ou 
par copolymerisation d' halogenures de vinyle avec des 
40 composes matures polymerisables, par exeuple des esters 
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vinyliques, des cetones a,p-insaturees , des aldehydes a,0- 
insatures et des hydrocarbures insatures comme les butadienes 
et le styrene; les poly-cc-olefines comme le polyethylene, 
le polypropylene, le polybutylene, le polyisoprene etc... 
5 ainsi que lee copolymeres d'a-olefines ; les polyurethannes 
et polyamides comae le polyhexametnylene-adipamide et la 
polycaprolactame ; les polyesters comme les terephtalates 
de polyethylene ; les polycarbonates ; les polyacetals ; 
le polystyrene; l'oxyde de polyethylene et les copolymeres 
10 comae ceux du butadiene et du styrene contenant du poly- 
styrene a haute resistance au choc et ceux formes par 
copolymerisation de 1 • acrylonitrile, du butadiene et/ou du 
styrene. 

Les matieres qui se prStent particulierement bien 
15 a la stabilisation au moyen des produits selon 1' invention 
sont les polyolefines et notamment le polypropylene. 

Les anti-oxydants qui peuvent etre utilises en 
combinaison avec les phosphites sont les suivants : 

20 C) Composes phenoliques repondant a la formule 

generale 

Q - (CH 2 ) w - A 

dans laquelle J*-* 

Q est le radical — OH 

25 

R 

A est le radical -CR(C0OR») 2 ou 

<j!0OR" 

30 le radical - c (CH p ) - Q 



A 



2'w 

:ooe" 



35 



R est un atome d'hydrogene ou un groupe alkyle ayant 
de '! a 6 atomes de carbone, 

est un groupe alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, 
est un groupe alkyle ayant de 6 a 24- atomes de carbone et 
w est un nombre entier de 'i a 4-. 

Des exemples de ces composes phenoliques sont ceux 
qui repondent a la formule 



a 
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COOOjQHjr; 

COOC.qH^ 



5 notamment le (>t-butyl-4-hydroxy->-methylbeiizyl>-malonate de 
di -n-octadecyle , 

l« a ^-t-butyl-^-hydJ?oxy->-Diethylbeiizy3>-iaaloiiate de d±-n- 

octadecyle qui est decrit dans le brevet neerlandais N° 6 ?'W 199 

en date du *i9 fevrier i968, 
i0 i»a,a , -bis-(3-t-butyl-^-hydro^-5-Qietbylben2yl)-aialoiiate de 

di n-octadecyle qui est decrit dans le brevet neerlandais 
N°G 803 h-98 du 'i0 septembre i9^8. 

2) Composes phenoliques repondant a la formule 
generale fj 
15 Q - (CH 2 ) W - S - (CH 2 ) W b - OR" . 

Des exemples de ces composes sont : 
le (5,>-dimethyl-^-bydroxybenzylthio)-acetate d'octadecyle et 
le (J^-di-t-butyl^- bydroxybenzylthio)-propionate 

de dodecyle. 

3) Composes phenoliques repondant a la formule 



W- C z H 2z- C00 - C z H 2z^p - (R Vp 

25 

dans laquelle 

p est ion nocibre en tier de i a 4-, 
z est ran nombre entier de 0 a 6 et 

R"» est un radical divalent, trivalent ou tetravalent 
50 qui est un reste d' hydro car bur e aliphatique ay ant 

de -i a 30 atomes de carbone ,d *un mono ou dithio-ether 
aliphatique ayant de 'i a 30 atomes de carbone, ou 
d'un mono ou diether aliphatique ayant de i a ?0 atomes 
de carbone • 

35 Des exemples de ce type de composes phenoliques sont : 

SOUS-SROUPE I 
3-(3 » 5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate de 

n-octadecyle , 

3^3-di-t-butyl-^-hydroxyphenylacetate de n-octadecyle r 
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? 5-Ji-t-butyl-4-hydroxyplienyl)-.propionate 
ae neo— dodecyle, 

dodicylJ i " t " bUtyl "^ hy ^ 0 ^ h6nyl)propionate de 
a- (4-hydrpxy-i5 , 5-di- t-butylphenyl )-isobutyrate d ' ethyle , 
dIcyle ydr ° Xy ~^ ' 5 ' di ~ t ~ butylph6r ^ 1)isobut yx>ate d • octa- 
dicyle ydrOXy " 5 ' 5 - di - t - but y 1 P h6n yD-Pi'opionate d • octa- 

SOliS-GROUPE II 
ItbySy*' 15111171 " 4 " 117 ^ 0 ^ 15611203 * 6 de 2 -(n-octylthio)- 
ftb^li7 t " bUtyl "^" liydl ' OXy ~ ph4n;7lacitate de 2-(n-octylthio). 

^5r d ^" t 7^ y ^^: h ^ drox y-P ll enylacetate de 2-( n - 
octadecylthio)ethyle , 

fth;S7 t " bUtyl " Z< ~ hydrOXy " benZOate de 2 -^-° cta< iecylthio)- 
?hS)|^£f 1 ~ 4 " hydr ° XybenZOate dS ^-CZ-b^xaxjAtbjl- 
SSoa^!^^^ 2.2'- 

SOUS- GROUPS III 

So^^Sl^^^ de 
gl^i; 5 ^" t " ta ^ 1 ^ h y drox yP^nylacetate) d' ethyldne- 

^i^?^^ de 
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bis[(5 f ,5 l -di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] de 
1 5 6-n-hexanediol • 

Leo esters phenoliques des sous-groupes I, II et III 
qu'on vient de citer sont decrits d'une fagon plus detaillee 
5 respectivement dans les brevets americains N° 3 330 859, 
n o 3 44- 1 575 et XT° 3 644 432. 

4) la '1,3,5-tris-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl)-s- 
triazine-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione, 

10 

Des phosphites organiques tres divers peuvent etre 
utilises pour §tre associes aux anti-oxydants phenoliques 
que l'on vient de mentionner afin de constituer les 
stabilisants conformes a l f invention. Des exemples des 
15 phosphites utilisables sont lea suivants : 

('!) Monophosphites. 

(a) Phosphites d' hydroxy alkyles 



20 



HOClJH-gHO^^H-^H-O - 



dans laquelle 

R est un atome d'hydrogcne ou un groupe alkyle ayant de 

1 a 6 atomes de carbone, de preference le groupe methyle, 
25 x est egal a 2 ou 3 et 

n est un nombre entier de 0 a 30, de preference de 0 a 10, 
par exemple, le phosphite de tris(2-hydroxyethyle) , 

le phosphite de tris(dipropylene-glycol) , 
le phosphite do bis(dipropylene-glycol) , 
30 le phosphite de triB(polyethylene-glycol 400) , 

le phosphite de tris(polytetramethylene- 
glycol) . 
(b) phosphites d 1 alkyles 
par exenple, le phosphite de tributyle, 
35 le phosphite de trihexyle, 

le phosphite de trioctyle, 
le phosphite de tridecyle, 
le phosphite de trilauryle, 
le phosphite de trimyristyle , 
i±0 le phosphite de trioctadecyle, 
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le phosphite de dilauryle, 
le phosphite de dihexadecyle , 
le phosphite de dioctadecyle. 

(c) Phosphites d'aryles 
par exemple le phosphite de triphenyle, 
le phosphite de diphenyle, 
le phosphite de trioctylphenyle, 
le phosphite de dioctylphenyle , 
le phosphite de trivinylphenyle , 
1 0 le Phosphite de divinylphenyle , 

le phosphite de tridodecylphenyle , 
le phosphite de didodecylphenyle , 
le phosphite de trioctadecylphenyle, 
le phosphite de dioctadecylphenyle, 
15 ^ JLe phosphite de tris(nonylphenyle) , 

(d) Phosphites mixtes d'alkyle et d'aryle 
par exemple le phosphite de decyle et de diphenyle, 
le phosphite de didecyle et de phenyle, 
le phosphite de dodecyle et de phenyle, 
20 le Phosphite de didodecyle et de phenyle, 

le phosphite d'octadecyle et de diphenyle, 
le phosphite de dioctadecyle et de phenyle, 
le phosphite de bis(nonylphenyle) et de decyle, 
le phosphite de didecyle et de nonylphenyle , 
25 16 P nos P*ite de bis(octyl P henyle) et d'octadecyle, 

(e) Trithiophosphites de trialkyles 
par exemple trithiophosphite de trilauryle, 

trithiophosphite de %rioctadecyle. 
50 (^) Divers. 

par exemple, phosphite de tris(lauryl-2-thioethyl e ). 
2.- Diphosphites . 
glycol ^f^ 05 ^* *e tetrads (nonylphenyl)polypropylene- 

35 glycol 4o 0 r Ph ° SPhite ^ t6tra * ±S oc,ad4cyl -^»»- 

Diphosphite de tetrakis decyl-hexamethylene-i ,6-diol, 
Dxphosphite de tetrakis dodecyl-e thy lene -glycol , 
glycol Tetlathi °- 61s ^^ <ie tetrakis dodecyl-t ^propylene- 
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Diphosphite de bis-neopentyl-glycol et triethylene- 
glycol, Diph0S p h ite de diisododecyl-pentaerythritol, 
Diphosphate de ditetradecyl-pentaerythritol, 
1 ,4-Gyclohexanedimethyl&ne-phosphite de bis- 

5 (neopentyl -glycol) . 

3) Polydiphosphites 




15 



et 



20 



OCH 



/ 2 \ 



CH 2 0 



OCH. 




CH 2 0 



x e 



tant un nombre de 2 a 10. 

4) Triphosphites . 

Triphosphates d 1 heptakis-alkylene-glycols 



25 



30 



HO-R-O(S) 



(S)O-R-OH 




-OR(S ) O-P-0 (S)-R-O-P ' 
0(S) 
R-OH 



HO-R-O(S) 



(S)O-R-OH 



1 



35 



40 



Tripb.osph.ite 
triphosphate 
triphosphite 
triphosphite 
triphosphite 
triphosphite 
triphosphite 



d ' heptakis-propylene-glycol , 

d ' heptakis-ethylene-glycol , 

d ' heptakis-tetrame thylene-glycol , 

d 1 heptakis-dipropylene-gly col , 

d ' heptakis-cyclohexane-dime thanol , 

d ' heptakis-polypropylene-glycol 425 , 

d' heptakis-hexamethylene-'i ,6-diol , 
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triphosphate d'heptakis-1,9-nonane-diol et 
triphosphate d'heptakis-1,2-octadecane-diol. 
, L6S ant i-o^ants et phosphites selon 1' invention 

sont generalement utilises dans une proportion de 0,00 5 a 5 % 
5 ennron par rapport au poids de la composition a stabiliser. 
oW S7l ^ Pr6furence » ^ e Proportion comprise entre 
0,05 et 2 A environ pour chacun des additifs et mieux encore 
voxsxne de 0,1 % environ pour chacun des additifs. Le ZZ* 

et mm , ^ Ph ° ephite est co«pna entre 1 : 1000 
et I00O ; 1 pour une composition de stabilisant formulee 
a 1 etat pur ou en solution a ajouter a un substrat. Le 
rapport de 1 • anti-oxydant au phosphite est de preference 
comprxs entre 1, W , tW ,1, notamment entre 1 : 10 et 

15 Les composes que 1-on vient de decrire peuvent §tre 

-corpores dans la substance polymere au cours des operations 
par b" tr -~ ^ene S , par exe ^ ple 

Par broyage a chaud, la composition etant ensuite extrudee 

:■: —v^:— -rn :r~- : - 

traxtements aux temperatures elevees mises generalement en ,eu. 
25 peuvent i£ f ^"a** 3 *«- la presente invention 

"rs T 6S aSSOCi ' S * d ' aUtres ^^ilisants ou 

addxtxfs. Comme co-stabilisants ou agents exercant un effet 
de synergxe, on pent notamment utilxser le 6-th±o «T f 
de dilauryle et 1- a +m P-*hio-dxpropionate 
auryxe et le P-thxo-dipropionate de distearyle. 

*> est dans' 0 ^ 6 - 5111 ^ 6 les co-stabilisants ou'il 

dans certaxns cas tres interessant d'associer aux 
antx-oxydants et phosphites enumeres ci-dessus : 

0 

r - 0 - I! -Cc^)™ 
35 „ I 

Y - 0 - C -(C^k, 

dans cette formule, Y est un groupe alkyle ayant de 6 a 24 a t om 

de carbone et n est un nombre entier Z> 7** „ * 24 atomes 

40 sont utilise „„ entxer de . a 6. Ces stabilisants 

utxlxses dans une proportion de 0,01 a 2 % , de preference 
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de 0,1 a 1 54, par rapport au poids de la matiere organique. 

On peut egalement incorporer dans les compositions , en 
plus des stabilisants selon 1 ' invention, d ' autre s anti-oxydants ,des 
anti-ozonants, stabilisants a la chaleur, agents absorbant 
5 les rayons ultraviolets, matiercs tinctoriales et colorantes, 
pigments, agents de chelation des metaux, etc*.. 

Parmi les autres additifs utilisables de fagon 
generale dans les compositions selon 1 •invention mais qui 
n f ont pratiquement aucun effet sur l 1 apparition d'une 
10 coloration, on peut citer les tampons comme le stearate de 
calcium, le stearate de zinc etc... 

Les exemples suivants illustrent la presente in- 
vention sans en limiter aucunement la portee ; les pourcentages 
s'y entendent en poids. 
15 EXEMPLE 1 : 

On prepare deux echantillons d'une composition 
de polypropylene avec un polypropylene ne contenant pas 
de stabilisant . Dans le premier echantillon, le polypropylene 
est delaye avec 0,5 % cLe tetrakis-Ci>-(3,5-di-t-butyl-^- 
20 hydroxyphenyl)propionate3 de pentaerythritol ; dans le second 
echantillon on a^oute en plus 0,5 % de triphosphite de 
pentol. On transforme les echantillons en plaques de 2,3 mm 
d'epaisseur par moulage par injection a 230°C. On soumet 
ensuite les deux echantillons a 88° C a une composition 
25 detergente du commerce pour le lavage de la vaiseelle, qui 
comprend les constituants suivants : 

Tripolyphosphate de sodium ^5 % 

Sulfate de sodium 20 # 

Metasilicate de sodium (anhydre) 23 % 

30 Q C f 

Carbonate de sodxum /Q 

"Triton CF54-" (surfactif qui est ^ 
un produit d f addition polyethoxyle 

Acide trichloro-isocyanurique 

et dichloro-isocyanurate mono- 

35 potassique 



2 % 
2 % 



100 % 

Au bout de 2 semaines,on observe que le premier 
echantillon de polypropylene s'est colore : il a pris 
40 une teinte jaune fonce. Le second echantillon qui contenait 
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du triphosphate de pentol ne presente qu'une tres legere 
coloration. 

On obtient des resultats sensiblement analogues 
quand, dans les experiences ci-dessus, on utilise I'anti- 
5 oxydant et le phosphite dans les proportions de 0,05 % et 2 % 
par rapport au substrat. 
EXEiaPLES 2 a 5 : 

En operant comme decrit dans l'exemple 1, on prepare 
divers echantillons de polypropylene. Dans chacun des 
10 echantillons, on incorpore la composition stabilisante des 
additifs suivants : 

0,56 % de tetrakis-C3-(5,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)- 

propionatej de pentaerythritol 
0,46 % de thiodipropionate de distearyle 
1 ^ 0,>6 % de stearate de calcium. 

On ajoute en outre a chacun des echantillons 
un phosphite qui est indique ci-dessoue, avec 1 'alteration 
ae couleur observ£e. 

20 5gi52les Coloration Hunter L-3b° 

avant; l ' ex- au bout de 

2) 0,5 % de 1 ,4—cyclohexanedimethylene- 
phosphite de bis- (neopentyl -glycol) 

25 3) 9,5 % de phosphite de diphenyle et 
isodecyle 

0,5 % de phosphite de trilauryle 

5) 0,5 % de diphosphate de di-stearvle 
et pentaerythritol 

30 Composition stabilisante indiquee 
ci-dessus 

* La "coloration Hunter L3b" est une meeure 
du degrd de jaunissement d'un echantillon 
35 Plus les valeurs sont faibles,plus le oaunissement est 
important . 
EXSMPLES 6 a 9 : 

On prepare des compositions aqueuses comprenant 
les constituants suivants : 



position 


2 semaines 


79 


72 


77 


71 


78 


60 


70 


42 


75 


22 
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4,0 c /o de la composition detergente pour laver la 
vaisselle de I'exemple 1, 

4,0 % de thiodipropionate de distearyle, 
4,0 % de stearate de calcium, 
5 4,0 % d ■ anti-oxydant , 

4,0 >j de phosphite. 
Le tableau suivant indique 1 ' anti-oxydant et le 
phosphite particuliers utilises ainsi que les colorations 
observees apres un sejour dans un bocal en verre a la 
10 temperature ordinaire pendant le temps indique. 

1 jour 4- jours 4- semaines 

6) TetrakisC3-(3,5-di-t-butyl- 
4-hydroxyphenyl propionate J - 
de pentaerythritol 

triphosphite de pentol jaune clair jaune clair Jaime clair 

15 Pas de phosphite brun-jaune vert fonce vert fonce 

fonce 



7) ®iS;«M"W T t lament Xe E ere» f t 

Triphosphite de pentol 



20 



Pas de phosphite 



8) - t , 3 , 5-Tris ( 3 , 5-di-t-butyl-4- 
hydroxybenzyl)-s-triazine 
2,4,6(';H, 3H, 5H)-trione 

Triphosphite de pentol 



2j> 



Pas de phosphite 



jaune clair vert fonce vert moyen 



blanc 



blanc 



legerement vert-bleu 
jaune fonce 



legerement 
gris brun 

bleu fonce 



30 



vert moyen vert uioyen legerement 

gris -brun 



9) Tetrakis [^-(3 , 5-di~t-butyl- 
4-hydroxyphenyl)propionateJ 
de pentaerythritol 
Phosphite de tris-(nonyl- 
phenyl e ) 

Les compositions de polymeres preparees d '™.^°* 
fl , fllnrue t celles decrites dans 1'exemple 'i mais en utilisant 
^y!SLt^^ un polyacetal, un Polyethylene ou un 

35 caoutchouc SBR sont ggalement bien protegees centre une 

alteration de leur teinte lors d'une exposition a 1 humidite, 
lux dlte?gents ox a^ agents de blanchiment, quand on^les 
pSSttge Iveo une composition stabilisante conforme a 
l 1 invention. 
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REVENDICATIONS 



10 



1.- Composition stabilisante qui comprend : 
(a) un antioxydant choisi parmi : 

(1) des composes de formule Q-(CH ) - A 

(2) des composes de formule Q-(CHp) -S-(CH 0 ) -COOR" 

& w 2 w 

(3) des composes de formule 

r Q(C z H 22 -C00-C z H 2z R 1 " -(R) 4 _ p et 

(4) la 1 ,3,5-tris(3,5-di-t-butyi-4-hydroxybenzyl)- 
s- triazine-2,4,6(1H, 3H, 5H)trione, 

Q repr^sentant un radical 



15 




COOR" 

un radical -CR(C00R") ou — C — (CH ) 



COOR" 



2'w * <* 



20 

R un atome d'hydrogene ou un groupe alkyle ayant de 1 a 6 atomes 
de carbone, 

R* un groupe alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, 
un groupe alkyle ayant de 6 a 24 atomes de carbone, 
^ R M un radical divalent, trivalent ou tetravalent, choisi 
parmi les restes d'hydrocarbures aliphatiques ayant de 
1 a 30 atomes de carbone, de mono- ou di-thioethers 
aliphatiques ayant de 1 k 30 atomes de carbone et de 
mono- et di-ethers aliphatiques ayant de 1 a 30 atomes 
de carbone, 

30 

w un nombre entier de 1 a 4, 
2 un nombre entier de 0 a 6 et 
p un nombre entier de 1 H 
et (b) un phosphite. 
35 2 '~ Composition stabilisante selon la revendication 1 

caracterisee par le fait qu'elle comprend en outre un co- 
stabilisant de formule 
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o 
II 

Y - 0 - C -(C n H 2n )-CII £ 



5 V - 0 - C -(C f H 2n )-CH 2 

0 

dans laquelle Y est un groupe alkyle ayant de 6 a 24 atomes 
de carbone et n un nombre entier de 1 a 6. 
-I0 3.- composition selon la revendication 1 ou 2, 

caracterisee par le fait qu'elle comprend un anti-oxydant 
de formule 

- C 2 H 2z -COO-C z H p2 ^- R ,M (R) 4 . p 

15 et un phosphite, le rapport de 1 'anti-oxydant au phosphite 

etant compris entre 1/40 et 40/1. 

4.- Composition selon la revendication 1, 
caracterisee par le fait que 1 1 anti-oxydant est choisi parmi t 

le tetrakis-/f"3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy- 

20 phenyl )propionate7 de pentaerythritol , 

le p-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)- 

propionate d'octadecyle et 

la 1 ,3,5-tris(5,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl)-s- 

triazine 2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione. 

25 5.- Composition selon la revendication 3, 

caracterisee par le fait que le phosphite est choisi parmi le 
triphosphite de pentol, le 1 , 4-cyclohexanedimethylene- 
phosphite de bis(neopentyl-glycol ) , le phosphite de diphenyle 
et isodecyle et le phosphite de tris (nonylphenyle ) . 

30 6.- Composition selon la revendication 1, 

caracterisee par le fait qu'elle comprend du tetrakis-/"3- (3* 5- 
di-t-butyl-4-hydroxyphenyl propionate de pent aery thr it ol et 

du triphosphite de pentol. 

7. - Composition selon la revendication 1, 

35 caracterisee par le fait qu'elle comprend du tetrakis-/~3- (3* 5- 
di-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate7 de pentaerythritol , 
du triphosphite de pentol et du thiodipropionate de dilauryle ou 
du thiodipropionate de distearyle. 

8. - Composition selon la revendication 1, 
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caracterisee par le fait qu'elie comprend du |3-(3,5-di- 
t -butyl -4-hydroxyphenyl) -propionate d'octadecyle et du 
triphosphite de pentol. 

9.- Composition selon la revendication 1 
5 caracterisee par le fait qu'elie comprend du P -(3 5 -di-t-' 

butyl -4- hy droxyph,n y i)- prop ionate d'octadecyle , du triphosphite 
de pentol et du thiodipropionate de dilauryle ou du thiodi- 
propionate de distearyle. 

10 -- Composition selon la revendication 1, 
10 caracterisee par le fait qu'elie comprend du tetralcis-A?- (3 5- 
di-t.butyl-4-hydroxy P henyl)p r opionate 7 de pentaerythritol et' 
du 1,4-cyclohexanedimethylene-phosphite de bis (ne 0p entyl-giy C0 l) 

11.- Composition selon la revendication 1 
caracterisee par le fait qu'elie comprend du tetrakis-/V(3 5- 
15di-t-butyi-4-hydroxy ph enyl)-p ro pionate7de pentaerythritol, 

du 1,4-cyclohexanedimethylene -phosphite de bis (neopentyl- e iy C ol ) 

dt^r pionate de dnauryie ° u - 

12 -~ Composition selon la revendication 1 
20 caracterisee par le fait qu'el le comprend du tetrakis-^- '( 3 5 
di-t-butyl : 4-hydroxyphenyl) propionateJ7 de pentaerythritol et _ 
du P hosphxte de diphenyle et isodecyle. 

13. - Composition selon la revendication 1 

ITTlTf*! ^ 16 falt qU ' elle COmprend du tetrakis-/5. ( ; 5. 
25 ^-t-butyl-4-hydrox yph enyl) P ro P io ft ate7 de pentaerythritol 

TJ IIZT 6 \ diPh6nne St iS0 *^* •* du dilaurylthiodipropio- 
nate de dxlauryie ou du thiodipropionate de distearyle. 

14. - Composition comprenant une matiere 

30 ZZZ\ SU ' ette k 36 Par ° Xydation par I'action 

30 de la chaleur, notamment une polyolefine et en particulier 
du polypr 0P yi ene , et un stabilisant selon ^ * 

des revendications precedentes. 

15. - Procede de protection contre les alter^innc 
de couleur d e commons de polyol , flnes J J llll^ 10 "* 

X un an« -o Xy da„t choisi ^ oeuJ! qul ont M ap , clf ™ 5 
la revendication 1, precede caracterise D ar le ■ 
- phosphite 4 oes oomposltlo „ s . Par 16 fa " « -Joute 

16. - Procede selon la revendication 15 

40 ITtTZtT J* ^ant est chois! P a™i . 

*0 le ""•a k l s .^.( 3 , 5 . dl . t . butyl . 1| . hydro)[jrpWnjri)proj)io P at ^ 
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de pentaerytritol, 

le p-( 5 ,5-di.t-butyl.4-hydroxyphenyl)proprionate d octadecyle 

et la 1 ,3, 5 .tris(3,5-di-t-butyl.4-hydroxybenzyl)-s-triazine- 

2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione, 
5 et le phosphite est choisi parmi : 
le phosphite de pentol, 

le 1,4-cyclohexanedimethylene-phosphite de his (neopentyl- 
glycol), 

le phosphite de diphenyle et isodecyle et 
10 l e phosphite de tris (nonylphenyle) 
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